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Abstract 



I. Water-emulsifiable liquid concentrates which comprise : - a water-insoluble active substance 
representing 15 to 40% by weight of the concentrates, - and a liquid solvent medium consisting of at least 
one organic solvent for the active substance representing 30 to 75% by weight of the concentrates, an 
emulsifying agent representing 5 to 25% by weight of the concentrates and optionally at least one oil 
and/or at least one fixing agent representing 0 to 20% by weight of the concentrates, the said concentrates 
being charactaised in thai : - the active substance consists of at least one fungicidal substance chosen 
from halogaiated phenol derivatives which is optionally associated with at least one water-insoluble 
insecticidal substance, - and the emulsifying agent consists of at least one anionic surfactant belonging to 
the group consisting of: (a) sulphuric ester of formula : R-(OCH2 CH2 )n -OS03 M in which : - the 
substituent R denotes a saturated or unsaturated carbonaceous radical which may contain one or more 
heta-o atoms and is aliphatic (linear or branched), alicyclic or aromatic in origin ; - n denotes a number 
fixed at a value such that the HLB of the surfactant corresponds to a number ranging from 10 to 16 ; - M 
is a residue of inorganic or organic origin, chosen so that the surfactant may be soluble in the concentrate 
to be emulsified and in water, (b) and orthophosphoric esters of formula : see diagramm : 
EP0057153,P12,F1 in which : - the substituent R and n have the meanings given above in formula (I) ; - 
Rl denotes either an Ml residue, or one of the radicals R-(OCH2 CH2 )n the radicals Rl and R-(OCH2 
CH2 )n - being capable of being identical or different ; - Ml is a hydrogen atom or a residue having the 
meaning given above for M in formula (I), the two residues Ml (when Rl = Ml ) being capable of being 
identical or different 
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(g) Concentres emulsionnaWes de matieres biocides, les emulsions aqueuses obtenues a partir d'eux et 
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Description 

La presents invention conceme des concentres oraniques liquides emulsionnabies renfermant des 
matieres biocides. L'invention concerne egalement les emulsions aqueuses obtenues apres addition d'eau 

5 aux dits concentres. L'invention conceme encore t'emploi desdites emulsions pour assurer la protection du 
bois contra I'attaque des champignons et/ou des insectes xylophages. 

Depuis de nombreuses ann^es, on salt proteger le bois en I'impregnant superficiellement de 
substances confgicides et/ou insecticides. La matiere active, choisie de preference insoluble dans I'eau, est 
dissoute par exemple dans un milieu liquids approprie pour former un concentre. Le milieu de dissolution 

io comprend habituellement un ou plusieurs solvants organiques de la matiere active, en melange 
eventuellement avec une ou plusieurs huiles et/ou avec un ou plusieurs agent de fixation. Au moment de 
son emploi pour impregner le bois a traiter, le concentre liquide est dilue avec de I'eau et agite de maniere a 
produire une emulsion et c'est cette emulsion qui est appliquee en definitive sur la surface a traiter. 
Pour produire de pareiiles emulsions, I'emploi de types varies de tensio-actifs, comme agents 

15 emulsionnants, a 6te propose. Cependant au vue de la diversite dea matieres actives et des milieux de 
dissolution employes pour la preparation des concentres liquides, la selection d'un agent emulsionnant 
. adequat presente une certaine difficuite. Le choix de parei) agent Emulsionnant est rendu difficile en effet 
par ['existence de para metres a respecter tels que notamment sa compatibility avec la matiere active et 
avec le milieu de dissolution, sa stabilite dans te milieu de dissolution et dans I'eau, sa solubiite dans le 

20 milieu de dissolution et dans I'eau. II est hautement souhaitable de pouvoir disposer d'un agent 
emulsionnant qui permette de conduire, au depart de matieres actives et de milieux de dissolution les plus 
varies possi biles, a des concentres homogenes et stables capables de donner par dilution dans I'eau des 
emulsions egalement stables. 

Dans ie document G B A 769.736 qui se propose justement d'apporter une .contribution a la 

25 satisfaction de cet objectif, on propose d'employer comme agent emulsionnant un melange comprenant 95 
a 15% en mole d'un tensio-actif non ionique obtenu par condensation d'un oxyde d'alkylene avec des 
alkyipnenols et 5 d 85% en mole d'un tensio-actif anionique qui est un ester suifurique ou phosphorique 
derive" du tensio-actif p recite, Dans ce document on enseigne encore que les tensio-actifs non ioniques et 
anionfques precites, lorsqu'ils sont employes separement, donnent des resultats inferieurs a ceux obtenus 

jo lorsqu'ils sont employes en melange. 

Poursuivant des travaux dans ce domaine de la technique, la demanderesse a malntenant trouve, 
lorsque I'on emploie des matieres biocides, dont on ne parte pas dans cet art anterieur, constitutes en tout 
ou partie par des derives halogenes du phenol, quill est possible de fatre appel uniquement a certains 
tensio-actifs an ioniques qui peuvent etre tdentiques ou d iff e rents des composes de cette nature 

35 mentionnes dans le brevet anglais cite dans le but d'obtenir des emulsions stables. 

Plus specifiquement, la presente invention a pour objet des concentres liquides, emulsionnabies dans 
I'eau, qui comprennent: 

— une matiere active insoluble dans I'eau representant 15 a 40% du poids des concentres, 

— et un milieu de dissolution liquide constitute par au moins un solvant organique de la matiere active 
40 representant 30 a 75% du poids des concentres, un agent Emulsionnant representant 5 a 25% du poids 

concentres et eventuellement au moins une huile et/ou au moins un agent de fixation representant 0 a 20% 
en poids des concentres, ies dits concentres etant caracterises en ce que: 

— la matiere active consiste en au moins une substance fongtcide choisie parmi les derives halogenes 
du phenol associee eventuellement a au moins une substance insecticide insoluble dans I'eau, 

45 — et I'agent emulsionnant consiste eh au moins un tensio-actif anionique appartenant au groupe 
forme par: 

(a) des esters sulfuriques de formule: 

R— (OCH a CH 2 ) 0 — OSO a M (I) 

so 

dans (aquelle: 

le substituant R reprEsente un radical, carbone sature ou non sature, pouvant renfermer un ou 
plusieurs heteVoetomes, d'origine aliphatique (lineaire ou ramirle), cycloaliphatique ou aromatique; 

n represente un nombre fixe a une valeur telle que le HLB du tensio-actif corresponde a un nombre 
55 allant de 10 a 16; 

M est un reste d'origine minerate ou organique chotsi de maniere a ce que le tensio-actif soit soluble 
dans le concentre a emulsionner et dans I'eau, 
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(b) et des esters orthophosphoriques de formule: 

R-(OCH 2 CH 2 } n -0 



M 1 



dans laquefle: 

le substituant R et n ont ies significations donnees ci-avant dans la formule (I); 
R, represente soit un reste M t# soit I'un des radicaux R — (OCH a CH 2 ) n — , Ies radicaux R 1 et 
is R — (OCH 2 CH 2 ) n — pouvant etre Identiques ou differents; 

M, est un atome d'hydrogene ou un reste ayant la signification donnee ci-avant pour M dans la formule 
(Ik Ies deux restes M t (quand R^M,) pouvant etre identiques ou differents. 

Le HLB (Balance Hydrophile/Lipophile) est une grandeur bien connue dans le domaine des agents 
emulsionnants. Pour plus de detail, on petit se reporter a KIRK-OTHMER, Encyclopedia of Chemical 
20 Technology, 3e edition, 1979, volume 8, pages 910 a 915. 

S'agissant de I'agent emulsionnant, on peut faire appel de preference aux composes repondant aux 
formules (I) et (II) dans lesquelles: 

le substituant R represente: un radical allcyle lineaire ou ramifie, comportant de 1 a 20 atomes de 
carbones, eventueilement substitue par un ou plusieurs radicaux alkoxy comportant de 1 a 5 atomes de 
25 carbone ou radicaux phenyles; 

un radical alkylcarbonyie dont le reste allcyle reond a la definition donnee ci-avant; 
un radical cycloalkyle comportant de 5 a 8 atomes de carbone, eventueilement substitue comma 
indlque ci-avant pour le radical alkyle; ^ 
un radical alkylphenyle dont le reste alkyle lineaire ou ramifie comporte de 1 a 20 atomes de carbone; 
30 M (formule I) est un reste d'ammonium ou un atome de metal alcalin, 

M, (formule II) est un atome d'hydrogene, un reste d'ammonium ou un atome de metal alcalin. 
Dans ce qui precede, on entend par reste d'ammonium un compose de formule: N (R 2 R 3 R 4 Rs) dans 
laquelle R 2 , R 3 , R 4 et R* identiques ou differents, represented de I'hydrogene, des radicaux alkyles ou des 
radicaux hydroxys Iky Ies, deux des radicaux alkyles pouvant former ensemble un radical unique divalent 
3S contenant eventueilement un atome d'oxygene. Le nombre total d'atomes de carbone du reste 
d'ammonium est inferieur ou egal a 6. 

Dans ce groups prefere d'agents emulsionnants. Ies tensio-actifs de formulas (I) et (II) dans lesquelles: 
le substituant R represente: un radical alkyle lineaire comportant de 6 a 20 atomes de carbone; 
un radical alkylcarbonyie presentant un reste alkyle de meme nature; 
40 un radical alkylphenyle dont le reste alkyle a une structure lineaire comportant de 6 a 20 atomes de 
carbone; 

M (formule I) est un reste d'ammonium ou un atome de sodium, 

M, (formule II) est un atome d'hydrogene, un reste d'ammonium ou un atome de sodium, ^ 
conviennent particulierement bien. 
45 Les agents emulsionnants qui conviennent tout particulierement bien sont par exemple Ies suivants: 

(a) s'agissant des sulfates: 

CH 3 — <CH 2 ) 10 — CH 2 — <OCH 2 CH a ) fl — OS0 3 NH 4 

50 CHr- (CH^o-OV- <0CH 2 CH 2 ) o -0SO 3 Na 

CH 3 — (CHJ,,— CHj— (0CH 2 CH,) o — OS0 3 NH 4 

CH 3 — (CHj^-CH*— (OCH 2 CH 2 ) n — 0SO 3 Na 

CH 3 — (CH 3 | 12 — CO — (OCH 2 CH 2 )„ — 0SO 3 NH 4 
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n - C 9 H 19 —^^— (OCH 2 CH 2 ) n - OS0 3 NH 4 



OS0 3 Na 
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{b) et des esters orthophosphoriques de formule: 

R-(OCH 2 CH 2 ) n -0> 



JO 



dans laquetle: 

le substituant R et n ont les significations donnees ci-avant dans la formule (I); 
R, represente soit un reste M„ soit Tun des radicaux R— (0CH 2 CH 2 ) n — , les radicaux R t et 
75 R — (OCH 2 CH 2 ) n — pouvant etre Identiques ou differents; 

est un atome d'hydrogene ou un reste ayant la signification donnee ci-avant pour M dans la formule 
(I), les deux restes M, (quand R 1 =M 1 ) pouvant etre identiques ou differents. 

Le HLB {Balance Hydraphile/Lipophile) est une grandeur bien connue dans le domaine des agents 
emulsionnants. Pour plus de detail, on peut se reporter a K1RK-OTHMER, Encyclopedia of Chemical 
20 Technology, 3e edition, 1979, volume 8, pages 910 a 915. 

S'agissant de I'agent emufsionnant, on peut faire appel de preference aux composes repondant aux 
formules (I) et (II) dans lesquelles: 

le substituant R represente: un radical alkyle lineaire ou ramifie, comportant de 1 a 20 atomes de 
carbones, eventuellement substitue par un ou plusieurs radicaux alkoxy comportant de 1 a 5 atomes de 
25 carbone ou radicaux phenyles; 

un radical alkylcarbonyte dont le reste alkyle reond a la definition donnee ct-avant; 
un radical cydoalkyle comportant de 5 a 8 atomes de carbone, event uellement substitue comme 
indlque ci-avant pour le radical alkyle; 

un radical alkyiphenyle dont le reste alkyle lineaire ou ramifie comport© de 1 a 20 atomes de carbone; 
30 M (formule I) est un reste d'ammonium ou un atome de metal alcalin, 

M, {formule II) est un atome d'hydrogene, un reste d'ammonium ou un atome de metal alcalin. 
Dans ce qui precede, on entend par reste d'ammonium un compose de formule: N (R 2 R 3 R 4 R 5 ) dans 
laquelle H 2r R 3 , R 4 et R 8 , identiques ou differents, representent de I'hydrogene, des radicaux alkyles ou des 
radicaux hydroxyalkyles, deux des radicaux alkyles pouvant former ensemble un radicai unique divalent 
3S contenant eventuellement un atome d'oxygene. Le nombre total d'atomes de carbone du reste 
d'ammonium est inferieur ou egal a 6. 

Dans ce groupe prefers d'agents emulsionnants. les tensio-actifs de formutes (I) et (II) dans lesquelles: 
le substituant R represente: un radical alkyle lineaire comportant de 6 a 20 atomes de carbone; 
un radical alkylcarbonyle presentant un reste alkyle de meme nature; 
40 un radical alkyiphenyle dont te reste alkyle a une structure lineaire comportant de 6 a 20 atomes de 
carbone; 

M (formule I) est un reste d'ammonium ou un atome de sodium, 

M, (formule II) est un atome d'hydrogene, un reste d'ammonium ou un atome de sodium, 
conviennent particulierement bien. 
46 Les agents emulsionnants qui conviennent tout particulierement bien sont par example les suivants: 

(a) s'agissant des sulfates: 

CH a — <CH 2 ), 0 — CH 2 — <OCH 2 CH 2 )„— OS0 3 NH 4 

50 CH 3 — {CHjJ^-CHj-HOCHjCHjJ^OSOaNa 

CH 3 — {CH 2 ) n — CHrHOCHjCHj),— OS0 3 NH 4 

CrVHCHaJt,— CHj— {0CH 2 CH 3 ) n ~0SO 3 Na 

CH3— {CH 2 ) ia -CO— {OCH 2 CH 2 ) n — OS0 3 NH 4 
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n " C 9 H t9 (OCH 2 CH 2 ) n " OS0 3 NH 4 

n - C 9 H 1 9 ^j)^ ( ° CH 2 CH 2 } n " 



OS0 3 Na 
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<b) s'agissant des phosphates: 

CH 3 -{CH 2 ) 1G -CH 2 HOCH 2 CH 2 ) n -OP0 3 (M,)a 
[CH,~ (CH a ) 10 — CHj— {0CH a CH 2 ) n — 0] 2 PQ 2 M, 
CH 3 -{CH 2 ) 1T — CH 2 -{OCH 2 CH 2 ) n ~OP0 3 (M,) 2 
[CH,-{CH 2 ) 1t -CH 2 -(OCH 2 CH a ) n -0] 2 P0 2 M, 



n - C 9 H 19 -^3" < OCH 2 CH 2 ) n - 0P0 3 < M 1>2 
/5 [ n - C 9 H 19 ~^^— (OCH 2 CH 2 ) n - Ol 2 P0 2 M 1 

avec n allant de 1 a 10 et las differents restes M,, identiques ou differents, representant dans chacun de ces 
composes: H, NH* NH 2 (C 2 H 4 0H) 2/ NH(C 2 H 4 0H)3, Na. 

20 Les agent9 tensio-actifs de ce type sont connus et decrits par example dans K1RK-OTHMER, 

Encyclopedia of Chemical Technology, 2eme edition, 1966, volume 19, pages 527 a 531. 

II doit etre bien entendu que I'on peut utiliser les sulfates de formule (I) separement ou en melange, Les 
phosphates de formule (II) peuvent etre utilises separement ou plus general em ent sous forme de melanges 
de rnonoester avec le diester correspondent. On peut tres bien utiliser encore, comme agent emulsionnant, 

2S un melange de sulfate(s) de formule (I) et de phosphate(s) de formule (II). Les proportions relatives de 
chaque tensio-actif dans leurs melanges ne sont pas critiques et peuvent varier dans le larges limites. 

Le fongtdde a utiliser, seul ou en association avec I' insecticide, est un produit connu pour protegerle 
bots contre I'attaque des champignons et moisissures responsables du bleuissement fongiqua et de la 
pourriture telle que notamment la pourriture fibreuse cause© par exemple par PHELLINUS 

30 MEGALOPORUS, la pourriture cubique cause© par exemple par SERPULIA LACRYMANS ou CONIOPHORA 
CEREBELLA la pourriture mode causee par exemple par CHAETOMIUM GL060SUM. Comme derives 
halogenes du phenol qui conviennent bien pour mettre en oeuvre la presente invention, on citera les 
derives tels que par exemple le tetrachloro phenol et le pentachlorophenof. 

L'insectlcide a utiliser en association avec le fongidde, est un produit connu pour proteger le bois 

35 contre I'attaque des insectes xylophages tels que notamment les termites, les capricornes, ies vrillettes, les 
lyctus, A titre de composes qui conviennent bien pour mettre en oeuvre la presente invention, on citera: 
des composes organo-halogenes, tele que par exemple le DDT (dichloro diphenyl trichloro- ethane), le 
methoxychlore (dlmethoxy diphenyl trichloroethane), le lindane (isomere y de rhexachlorocyclohexane), 
le chiordane (octachlorohexahydro methano indene), I'aldrine (endo hexachloro hexahydrodimethano 

40 naphtalene), le toxaphene; des composes organo-phosphores, tels que par exemple le diethion (0,0,0',0'- 
tetraethyl S,S'-m6thylenedlthiophosphate), le parathion (0,0-diethyl paranitrophenylthiophosphate), la 
phosaione (0,0-diethyl dimiophosphorylmethyl-3-chtoro-6 benzoxazolone); des carbamates, tels que par 
exemple le sevin (N-m ethyl carbarn ate de naphtyle), le carbofuran (N-methyl carbarn ate de dimethyl- 
dihydrobenzofurannyle); des pyrethrinoTdes de synthese, tels que par exemple la decamethrine (a-cyano 

45 phenoxybenzyi dlbromovinyl dimethylcyclopropane carboxylate), la perm6thrrne (phenoxybenzyi cis-trans 
dimethyl dich to ro vinyl cyclopropane carboxylate), le fenvaferate (a-cyano phenoxybenzyi chlorophenyl 
methyl butylbutyrate). 

Nous rappelons que Ton peut fairs appel dans la presente invention a un melange de deux ou de plus 
de deux fongicides ou a une association de plusieurs fongicides avec plusieurs Insecticides. 
so Une matiere active particulierement int£ressante pour la mise en oeuvre de la presente invention est 

constituted par I' association de: 

— 70% a 98% en poids de fongicide(s) constitue(s) par: du tetrachloro phenol et/ou du pentachloro- 
phenol, 

— avec 30% a 2% en polds d'lnsecticide(s) constitute(s) par: du lindane et/ou de phosaione et/ou du 
55 sevin et/ou de la permethrine et/ou du fenvalerate. 

La matiere active biocide, qui se presente sous une forme soflde ou quelque fois liquide, est dissoute 
habitue H ernent dans le milieu de dissolution en chauffant l'ensemble, sous agitation, a une temperature de 
I'ordre de 50° a 90°C. Le milieu de dissolution comprend rappelons ie, outre I'agent emulsionnant defini ci- 
avant, un solvant (ou un melange de solvants} en melange eventuellement avec une huile (ou des huiles) 
so et/ou un agent (ou des agents) de fixation. 

Parmi les solvants utilisables, on peut citer notamment: les hydrocarbures aromatiques, liquides tels 
que par exemple le chlorobenzene, le dichlorobenzene, le toluene, les xylenes ou des melanges 
d' hydrocarbures aromatiques provenant directement de la distillation du petrole comme les lampants qui 
sont des coupes de distillation comprises dans un interval le de temperatures de 150° a 300°C; des 
65 monoalcools, tels que par exemple le cyclohexanol; des glycols ou polyols ou leurs ethers d'alcanols, tels 
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que par exemple I'ethyleneglycol, !e diethyleneglycol, le propyfeneglycol, (es butyleneglycols, 
I'hexyleneglycol, le diglyme, le butoxyethanol; des cetones aliphatiques, tels que par exemple 
I'ethylamylcetone, la di-isobutylcetone; des esters, tels que par exemple les phtalates de butyle ou da 
nonyle, les succinates, adipates, oxalates, malonates de dimethyle ou de diethyls; des amides, tels que par 

5 exemple le dim ethyl formamide ou le dimethylacetamide. II doit etre entendu que Ton peut utiliser un 
solvant unique ou un melange de deux ou de plus de deux solvants. 

Les melanges de solvants qui conviennent bien pour la mise en oeuvre de la presente invention sont 
constitues par les melanges: d'un hydrocarbure aromatique (ou d'un melange d'hydrocarbures 
aromatiques) avec un monoalcool ou un glycol ou une cetone ou un ester. Dans ce groupe prefere de 

w melanges, les melanges d'un hydrocarbure aromatique chlore (comme le dichlorobenzene) avec un glycol 
(comme rhexylenegtycol) ou les melanges d'une coupe basse de distillation du petrole {comme les 
lampants) avec une cetone (dMsobutylcetone) conviennent particulierement bien. Les proportions relatives 
de chaque solvant dans leurs melanges ne sont pas critiques et peuvent varier dans le larges limites. Plus 
precisement on utilise des melanges renfermant 40% a 60% en poids d'hydrocarbure(s) aromatique(s) et 

is 60% a 40% en poids de monoalcool, de glycol, de cetone ou d'ester. 

Comme huile(s) que Ton peut utiliser pour confectionner le milieu de dissolution, on peut citer 
notamment: une huile vegetale comme par exemple I'huile de lin, I'huile de soja, I'huile de pin, le tallol, un 
melange de terpineols; une huile minerale comme par exemple I'huile de spindle qui est une fraction de 
distillation du petrole intermediate entre les lampants et les paraffines. 

20 Comme on I'a dit, le milieu dissolution peut aussi comprendre un ou des agents adhesifs propres a 
fixer Tagent de traitement sur le bois. On citera par exempie: I'amidon; la carboxymethylcellulose; (a 
colophane ou des esters de colophane; la gomme arabique; I'alcool polyvinylique: I'acide humlque; les 
resines glycerophtaiiques, les resines dites d'hydrocarbures composees de bas polymeres 
d'hydrocarbures Insatures aliphatiques et/ou aromatiques issus du craquage de fractions petroiieres riches 

25 en indene. 

Un milieu de dissolution particulierement interessant pour la mise en oeuvre de la presente invention 
est celui renfermant, a c6te de I'agent emulsionnant, un des melanges de solvants precites en association 
avec un ou plusieurs agents de fixation, de preference un ester de colophane. 

Un autre milieu de dissolution utilisable pour la mise en oeuvre de la presente invention est celui 
3 o renfermant, a cote de I'agent emulsionnant, un solvant unique (de preference un monoalcool, un glycol, 
une cetone ou un ester) en association avec un melange d'une ou plusieurs huiles (de preference une huile 
vegetale) avec un ou plusieurs agents de fixation (de preference un ester de colophane). Les proportions 
d'huile(s) que I'on utilise alors representant en generale 10% a 50% du poids du melange huile(s) + 
agent(s) de fixation. 

35 On peut tres bien ajouter dans les concentres tiquides conformes a (a presente invention des pigments 

et/ou des colorants en vue de tetnter le bois a traiter. 

Une propriete interessante des concentres liquides seion la presente invention reside dans leur 
dispersion (ou leur Emulsion) quasi instantanee une fois qu'ils sont ajoutes a I'eau. Generalement 
I'emulsion est prepare en melangeant 1 partie en volume de concentre avec 1 a 10 parties en volume d'eau 
40 et en soumettant ce melange a une simple agitation de maniere connue en soi. 

En plus de leur dispersion rapide, les concentres selon I'inventton donnent des emulsions stables dans 
I'eau dure comme dans i'eau douce. En outre, toute separation se produisant dans I'emulsion apres un 
long repos epeut etre aisement redispersde par agitation. 

Les emulsions obtenues conviennent pour le traitement du bois ainsi que pour celui des derives du 
45 bois comme les contreplaques, panneaux de fibres, panneaux de particules et articles composites divers a 
base de mat£riaux cellulosiques. Elles peuvent etre appliquees par badigeonnage du bois a traiter, a la 
brosse, au pinceau, au rouleau ou au pistolet ou par trempage du bois a traiter dans I'emulsion. Elles 
peuvent encore etre appliquees par impregnation en autoclave. 

La quantite d'emulslon qui est appliquee va dependre de divers fa cteurs. En particulier, elle va 
dependre du type de protection recherchee: il peut s'agir d'une protection preventive sur un bois sain, mais 
II peut s'agir aussi d'une protection curative sur un bois sttaque par des champignons et/ou des insectes 
xylophages et dans ce deuxieme cas la quantite de matiere active a deposer sera plus importante. La 
quantite d'emulsion va dependre encore de rimpregnabilite du bois. Lorsque I'on choisit de faire une 
application par badigeonnage ou par trempage, la quantite d'emulsion utilisee, expirmee, en grammes de 
matiere active (fongicide(s) et eventuellement insecticde(s)) par m a de surface a traiter, est comprise en 
generale entre 1 et 30 g/m 2 . Lorsque I'on choisit de faire une application par impregnation en autoclave, la 
quantite d'emulsion utilis6e, exprimee en grammes de matiere active par m 3 de bois a traiter, est comprise 
en general entre 300 et 3 000 g/m 3 . t 

Ces emulsions peuvent encore etre introduites dans les colles ou les particules ut. .sees pour la 
iJSJ^S^uto Panneaux de fibres ou de particules^ Aa diffusion de la mature active est 
correctement assure*, en coure de fabrication, au cours du pressage a chaud de ces articles. 

T£^mS S iv^ donnes 4 titre non limi,at,f ' illuStreM '' inven,ion et montrent comment elle 
peut etre mise en pratique. 

65 
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Exemple 1 

Dans cet exemple, on decrit la preparation de I'agent emulsionnant de formule: 

CH S — (CH,),,— CH r -(OCH a CHa) J -OS0 3 NH 4 

5 

qui sera utilise dans les exemples 2 et 3 suivants. 

Dans un autoclave, on charge 70,5 parties en polds du produit de condensation d'une mole d'alcool 
tnd6cyciique avec 3 moles d'oxyde d'ethylene. Le contenu de I'autoclave, plac§ sous azote, est chauffe a 
80°C, puis on lui ajoute en 1 heure 20,6 parties en poids d'acide sulfamique. La temperature du milieu 
to reactionnel est portee a 130°C en 1 heure et on maintient ta temperature a cette valeur pendant 2 autres 
heures, puis on refroidit C'est le produit alnsi obtenu qui est utilise comme agent emulsionnant La valeur 
du HLB est egale a 11. 

Exemple 2 

15 Dans cet exemple, on decrit un concentre emuisionnable conforme a la presents invention et un essai 
sur bois effectu£ a I'aide d'une emulsion aqueuse preparee a partir de ce concentre. 

1 J Concentre Emuisionnable: 

II presente la composition ponderate suivante: 
20 21,9% de pentachlorphenol, 
4,4% de lindane, 
24,6% d'orthodfchlarobenzene, 
28% d'hexyleneglycol 

8,8% d'ester de colophane et de penta-6rythrol commercialise par la Society dite Derives Resiniques et 
25 Terpeniques sous la denomination DERTOLJNE P, 

12,3% de I'agent emulsionnant prepare a I'exempls 1. 

Pour preparer ce concentre, on charge dans un dissoluteur equipe d'un systeme d'agitation, d'un 

sy steme de chauffage et des annexes classiques relatifs a ce type d'appareillage, les divers ingredients 

dyflnis cl-avant On agite ce melange tout en le portant a une temperature de I'ordre de 60° a 70°C,tde 
30 maniere a assurer ta dissolution complete des matieres actives sol ides engagees. 

Le concentre emuisionnable obtenu presente a 20°C une density de 1,142. II est tree stable: a -3°C, if ne 

cristallise pas et a 55*C, apres plusieurs jours a cette temperature, on ne note aucun depot sur le fond du 

recipient qui le contient. 

35 2) Emulsion: 

Elle est preparee en mSlangeant 1 partie en volume de concentre avec 7,3 parties en volume d'eau 
{emulsion a 12% en volume). On obtlent ainsi une emulsion de traitement qui renferme au litre: 30 g de 
pentachlorophenol et 6 g de lindane. 

A propos de cette emulsion, on a note la spontaneity de la formation de l'6muIsion par simple agitation 
4o apres addition d'eau dans le concentre. 

La stability de cette emulsion est tres bonne. Un test de stability a ete effectue conformement a la 
norme WHO/M/13 qui se trouve dans I'ouvrage intitule "Specifications for pesticides used in public health" 
et editS en 1973 par la World Health Organization {Geneve}. Ce test consists a mesurer dans des conditions 
determinees importance de la separation d'une emulsion ou la quantity de creme qui se forme apres 
45 repos de I'emulsion. L'absence de sy Deration ou de creme apres un repos de 1 heure a 30°C traduit une tres 
bonne stability de I'emulsion. Cest ce que nous avons observy dans le prysent exemple. 

3) Essai sur bois: 

II s'agit d'un essai d'efflcacite de I'emulsion a propos de la protection de la surface du bois contre le 
so bleuissement fongique. 

Les conditions de realisation de I 'essai sont conform es a la norme francaise T 72.085 adoptee par 
I'AFNOR en decembre 1976. 

On tralte une syrie de 3 eprouvettes en bois de pin syivestre, de dimensions 110 mm x 40 mm x 10 
mm, par badigeonnage a I'aide de i'emulsion preparee cf-avant Le traitement intervient uniquement sur 
65 une seute des grandes faces de chaque eprouvette. La quantity d'emulsion appliquee sur chaque 
eprouvette, exprimye en millilitres par m a , est de 200 ml/m*. 

Les eprouvettes sont sechees ensuite pendant 2 semaines a 20°C sous ventilation reduite puis elles 
sont styrilisees par irradiation au rayonnement X. 

Les eprouvettes sechees et styrilisees sont alors exposees dans des recipients d'essai appro ries a 
so Taction d'une culture mixte de 2 champignons responsables de bleuissement du bois: AUREOBASIDIUM 
PULLULANS et SCLEROPHOMA PITYOPHILA. Ces champignons sont utilises sous forme d'une suspension 
de spores et c'est la granoe face non traitee de chaque eprouvette qui se repose entierement sur (a 
suspension de spores. 

La duree de I'essai est de 6 semaines a compter de I'ensemencement des eprouvettes; le r6cipient 
es d'essai est conditionne a 24°C ± 1*C, I'humidity relative etant de 70% ± 5%. 
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Apres 6 semaines d'ensemencement, on examine visuellement la surface traitee de chaque eprouvette 
pour y deceler ta presence de bleuissement Le bleuissement de surface est exprime en utilisant le systeme 
de cotation suivant: 

0 = pas de bleuissement, 
5 1 = traces de bleuissement 

2 = bleuissement: la surface est bleuie au plus sur un tiers sous forme de taches ou bandes, 

3 = fort bleuissement: la surface est bleuie sur plus de un tiers. 

On procede aussi a I'examen interne de la face traitee des eprouvettes sans bleuissement. Chaque 
eprouvette est decoupee dans le sens transversal et sur chaque section on determine a raids d'une loupe la 
10 profondeur de bois a parti r de la surface qui n'a pas bleui, en trois endroits. On indique: la profondeur 
moyenne de bois qui n'a pas bleui sur I'ensemble de I'eprouvette ainsi que la profondeur minimale. 

Les resultats obtenus sont rassembles dans (e tableau suivant: 



ts 




Bleuissement 


Zone interne qui n' a pas bleui 


Eprouvette 


de surface 


moyenne 


minimum 




1 


0 


1,6 mm 


0,9 mm 


20 


2 


0 


0,9 mm 


0,5 mm 




3 


0 


0,8 mm 


0,5 mm 


25 


Eprouvettes temoins (3) 
non trait6es 


3 


0 mm 


0 mm 



Exemple 3 ♦ 

Dans cet exemple on deem: un autre concentre emulsionnable conforme a la presente invention ainsi 
qUe des essais sur bois effectues a I'aioe d'une Emulsion aqueuse issue dudit concentre. 

30 

1 ) Concentre dmutsionnable: 

II presente (a composition ponderate suivante: 
21,6% de pentachlorophenol, 
4,3% de lindane, 

35 20,7% d'une coupe de distillation du petrole comprise dans un intervalie de temperature de 225°C a 285°C, 
commerrialisee par la Society Esso-Chimie sous la denomination SOLVESSO 200, 
27,9% de di-isobutylcetone, 

12% d'ester de colophane et de glycerol, commercialise par la Societe dite Derives Resiniques et 
Terpeniques sous la denomination DERTOLINE SG, 
40 13,5% de I'agent emulsionnant prepare a I'exemple 1. 

Le concentre obtenu presente a 20°C une densite de 1,04. 

2) Emulsion: 

Elle est preparee en melangeant 1 partie en volume de concentre avec 6 parties en volume d'eau 
45 (emulsion a 14,3% en volume). On obtient ainsi une emulsion de traitement qui renferme au litre: 32,1 g de 
pentachlorophenol et 6,4 g de lindane. Cette emulsion presente par ailleurs les memes qualitds que 
Temulsion de I'exemple 2. 

3) Essais sur bois: 

so 3.1. Determination de Kefficacite preventive contre des larves recemment ecloses de capricornes 

{HYLOTRUPES BAJULUS). 

Les conditions de realisation de I'essai sont conformes a la Norme Europeenne EN 46-premiere edition 
— 1976 — adoptee par le Comite Euoropeen de Normalisation (CEN) le 25 Aout 1976. 

Des eprouvettes en bois de pin sylvestre, de dimensions 50 mm x 25 mm x 15 mm, sont traitees 
55 chacune par trempage dans Temulsion definie ci-avant. La temps de trempage est de 10 secondes. On 
determine pour chaque eprouvette traitee la teneur de matiere active retenue par unite de surface du bois. 
Les eprouvettes traitees sont reparties en 3 series comprenant chacune 6 eprouvettes: 
serie N° 1: les eprouvettes traitees ne subissent aucun vieililssement, 

serie N° 2: les eprouvettes traitees subissent un vieillissement d'un mois a Texterieur en etant 
eo disposees sur des chassis inclines a 46° et orientes nord-ouest, 

serie N° 3: les eprouvettes traitees subissent un double vieillissement: celui des eprouvettes de la serie 
N° 2 + un vieillissement en appareil GERSONDE qui est un tunnel ventile (vitesse: 1 ms" 1 ) et chauffe (40°C). 

Les eprouvettes traitees et eventuellement vieillies sont ensuite mises en contact pendant 4 semaines 
avec des larves recemment ecloses de capricornes. Le nombre de larves par eprouvette traitee est de 10. 
55 Chaque serie d'eprouveftes est done mises en contact avec 60 larves. 
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Apres 4 semalnes de contact avec les larves, on examine les eprouvettes afin de se rendre compte du 
forage resultant de I'attaque du bois par les larves et de la mortality des larves. Les larves qui ont fore 
laissent oerriere elles, a I'entree ou forage, une petite quantite de farine de bois. Par ailleurs, les larves 
mortes sont au bout de 4 semaines, entierement dessechees et de couleur foncee. 
s Evaluation de I'attaque est effectuee en comptant: le nomore de larves mortes n'ayant pas fore; le 

nornbre de larves mortes ayant fore; le nombre de larves vivantes ayant fore. 

Les r6sultats obtenus sont rassembles dans le tableau suivant: 



10 




Ma tie re Active 
Absorbee Par Unite 
De Surface Du Bois 
Valeur Moyenne En 
g/m a 


Larves Retrouvees 




Mortes 


Vivantes 


IS 


Eprouvettes 


Pentachloro- 
phenol 


Linoane 


n'ayant 
pas fore 


ayant 
fore 


ayant 
fore 




SeVie No. 1 


2,2 


0,45 


60 


0 


0 


20 


Serie No. 2 


2,2 


0,45 


60 


0 


0 




j Serie No. 3 


22 


0,45 


29 


31 


0 



25 3.2. Determination de I'efficacite preventive contre les termites (RETICU LITER MES SANTONENSIS). 

Le conditions de realisation de I'essai sont conformes au projet de Norme Europeenne EN 118 — 
premiere edition de Juillet 1980. 

Des eprouvettes en bois de pin sylvestre, de dimensions 200 mm x 40 mm x 10 mm, sont traitees 
chacune par badigeonnage a I'aide chaque fois de la meme quantite* de I'emuision definie cifavant On 
30 determine pour chaque eprouvette traitee la teneur de matiere active retenue par unite de surface ou bois. 

Les eprouvettes traitees sont reparties en 3 series de 6 eprouvettes: ies eprouvettes de la serie N° 1 ne 
sublssent aucun vieillissement; les eprouvettes des series 2 et 3 subfssent les memes epreuves de 
vieiliissement que precedemment 

Les eprouvettes traitSes et eventueliement vieillies sont ensuite mises en contact pendant 8 semaines 
36 avec les termites dans les conditions prevues par la norme. Chaque Eprouvette est soumise a I'attaque 
cTune colonie de termites constrtutee par 250 buvriers, 1 5 nymphes et 8 soloats. La colonie de termites est 
installee dans un tube dont Tune des extremites est scellee, tandis que I'autre, ouverte, est posee surl'une 
des grandes faces de I'eprouvette. 

Apres 8 semaines de contact avec les termites, on compte tes termites vlvants qui se trouvent dans ie 
40 tube. On determine ensuite le taux de survie des ouvriers et note ta presence de soldats et/ou de nymphes 
vivants. 

On examine aussi la face de I'eprouvette mise en contact avec le tube et determine la profondeur des 
attaques eventueiles subies. Les attaques de ia surface exposee sous le tube sont exprimees en utiiisant le 
systeme de cotation suivant: 
4S 0 s* aucune attaque, 

1 » tentative d'attaque, 

2 * attaque legere, 

3 = attaque moyenne, 

4 - attaque forte, 

50 Les resuitats obtenus sont rassembles dans le tableau suivant: 
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Retention De 
Ma tie re Active 


Survie Oes Termites 




5 


Serie No. 


Lindane 
g/m* 


pentachloro- 
phenol 
g/m 2 


ouvriers 

% 


soldats (S) 
nymph es (N) 


Degre Oe 
L'attaque 






0,97 


4.83 


0 


— 


0 


10 




0,97 


4,83 


0 


— 


0 




1 


1,01 


5,06 


0 


— - 


0 






1,01 


5,06 


0 




0 


15 




1,04 


5,18 


0 


— 


1 






1.04 


5,18 


0 


— 


0 


20 




0,97 


4,83 


0 


— 


0 [ 






0,97 


4.83 


0 


— 


o I 




2 


1,01 


5,06 


0 


— 


0 


25 




1,01 


5,06 


0 


— 


0 






1,04 


5,18 


0 


• 


0 






1,04 


5,18 


0 




0 






0,92 


4,61 


0 


— 


o 






0,92 


4,61 


0 




1 


35 


3 


0,99 


4,93 


0 




0 






0,99 


4.93 


0 




o ! 


40 




1,02 


5.09 


0 




0 






1,02 


5.09 


0 




1 


45 


Eprouvettes 
Temoin non 
t raises 
(18 Eprou- 
vettes) 






60 
a 

72% 


N et S 


4 

pour toutes 
les eprou- 
vettes 



so Revendlcations 



1. Concentres liquides, emulsionnables dans I'eau, qui comprennent: 

— une matiere active insoluble dans I'eau repr6sentant 15 a 40% du poids des concentres, 

— et un milieu de dissolution liquide constitute par au moins un solvant organique de la matiere active 
55 representant 30 a 75% du poids des concentres, un agent emulsionnant reprSsentant 5 a 25% du poids 

concentres et eventuellement au moins une huile et/ou au moins un agent de fixation representant 0 a 20% 
en poids des concentres, lesdits concentres etant caracterises en ce que: 

— la matiere active consiste en au moins une substance fongicide choisie parmi les derives halogenes 
du phenol associee eventuellement a au moins une substance insecticide insoluble dans I'eau. 

so — et I'agent emulsionnant consiste en au moins un tensio-actif anionique appartenant au groupe 
forme par: 

(a) des esters sulfuriques de formule: 

R — (OCHaCHa),, — 0S0 3 M (!) 

65 dans (aquelle: 
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le substituant R repr6sente un radical, carbone sature ou non sature\ pouvant renfermer un ou 
plusieurs heteroatomes, d 'origin e aliphatique (lineaire ou ramifte), cycloaliphatique ou aromatique; 

n represents un nombre fixe a une valeur telle que le HLB du tensio-actif corresponde a un nombre 
allartt de 10 a 16; 

M est un reste d'origine minerale ou organique choisi de maniere a ce que le tensio-actif soit soluble 
dans le concentre a emulsionner et dans I'eau, 

(b) et des esters orthophosphoriques de formute: 

R^OCr^CH^-O^ 

Rl 0— P -*0 (M) 

is dans laquelle: 

le substituant R et n ont les significations donnees cl-avant dans la formule (I); 
fl, reprtsente soit un reste M„ soit Tun des radfcaux R— (OCH a CHJ n — , les radicaux R, et 
R — (OCM 2 CH 2 )„ — pouvant etre identiques ou diffe>ents; 

M, est un atome d'hydrogene ou un reste ayant la signification donnee ci-avant pour M dans la formule 
20 (I), les deux restes M t {quand R^M,) pouvant §tre identiques ou differents. 

2. Concetres selon la revendication 1, caracteYises en ce que Ton fart appal, com me agent 
emulsionnant, aux composes de formuies (I) et 00 dans lesquelles: 

le substituant R represents: un radical alkyie lineaire comportant de 6 a 20 atomes de carbone; 
un radical aikylcarbonyle presentant un reste alkyie de meme nature; 
25 un radical a I kyl phenyls dont le rests alkyie a une structure lineaire comportant de 6 a 20 atomes de 
carbons, 

M (formule I) est un rests d'ammonium ou un atome de sodium, 

M, (formule II) est un atome d'hydrogene, un reste d'ammonium ou un atome de sodium. 

3. Concentres selon Tuns quelconque des revendications 1 et 2, caracterisee en ce que la matiere active 
30 est constitutes par i 'association de: 

— 70% a 98% en poids ds fongicids(s) constitue(s) par: du tstrachiorophenoi et/ou. du 
pentachlorophenol, 

— avec 30% a 2% en poids d'insecticlde(s) constitute' (s) par: du lindane et/ou de phosalone et/ou du 
sevin et/ou da la permethnne et/ou du fen valerate. 

35 4. Concetres selon Tuns quelconque des revendications 1 a 3, caracte rises en ce que le solvent ou les 
solvants ds la matiere active sont pris dans le groupe forme par: les hydrocarbures aromatiques liquid es 
ou des melanges d'hydrocarbures aromatique provenant directement de la distillation du petrole; des 
monoalcoois, des glycols ou polyols ou leurs ethers d'atcanols; des cetones aliphatiques; des esters; des 
amides. 

40 5. Concentres selon la revendication 4, caracteris6s en ce que Ton fart appel a des melanges d'un 
hydrocarbure aromatique (ou d'un melange d'hydrocarbures aromatiques) avec un monoalcool ou un 
glycol ou una cetone ou un ester. 

6. Concentres selon I'une quelconque des revendications 1 a 3 et 5, caracte rises en ce que I e milieu de 
dissolution renferms, a cote ds i'agent emulsionnant un des melanges de solvants vises a la revendication 

46 S et un ou plusieurs agents ds fixation. 

7. Concentres selon Tuns quelconque des revendications 1 a 4, caractsrises en ce que (e milieu de 
dissolution renferms, a cdte* ds I'agent emulsionnant, un des solvants vises a la revendication 4 en 
association avec un melange d'une ou plusieurs huiles avec un ou plusieurs agents de fixation. 

8. Emulsions stables caractSrisees en ce qu'eiles sont preparers par simple agitation des melanges de 
so i partie en volume d'un concentre selon I'une quelconque des revendications 1 a 7 precedentes avec 1 a 10 

parties en volume d'eau. 

9. EmpJol des emulsions selon la revendication 8 pour assurer la protection du bois contre I'attaque 
des champignons et/ou des insectes xylophages. 
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Patentansprtichs: 



1. In Wasser emulgierbare flQssige Konzentrate, die enthatten: 

— ein in Wasser unldsliches Material, das 15 bis 40 Gew.-% der Konzentrate ausmacht, 
G0 _ unc | ein flOssiges Ldsungsmilfeu, bestehend aus zumindest einem 30 bis 75 Gew.-% der Konzentrate 

ausmachenden organischen Ldsungsmittel fur das aktive Material, einem 5 bis 25 Gew.-% der Konzentrate 

ausmachenden Emulgiermittel und gegebenenfalls zumindest einem 0 bis 20 Gew.-% der Konzentrate 

ausmachenden 01 und/oder Rxiermittel, 

walche Konzentrate dadurch gekennzeichnet sind, dafi 
6S _ das aktive Material aus zumindest elner fungiziden Substanz, ausgewahlt aus den Halogenderivaten 
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von Phenol, gegebenenfalls in Kombination mit zumindest einer in Wasser unloslichen insektiziden 
Substanz, besteht 

— und das Emulgiermittel aus zumindest einer anionischen grenzflachenaktiven Substanz aus der 
Gruppe: 

(at Schwefelsaureester der Formel: 

R — (OCH a CH 2 )„ — OS0 3 M (I) 

in welcher: rrt j . . 

der Substituent R einen gesattigten oder ungesSttigten kohlenstoffhaltjgen Rest aliphatiscnen 
Ursprungs (geradkettig oder verzweigt), der ein oder mehrere Heteroatome enthalten kann, darstelit; 

n eine auf einen solchen Wert festgelegte Zahl bedeutet, daft der HLB-Wert der grenzflachenaktiven 
Substanz einer ganzen Zahl von 10 bis 16 entspricht; 

M ein Rest anorganischen oder organischen Ursprungs und derart ausgewahlt tst, daft die 
;5 grenzflachenaktive Substanz in dem zu emulgierenden Konzentrat und in Wasser loslich ist, 
(bl und ortho-Phosphorsaureestern der Formel: 
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R ^<OCH 2 CH 2 ) n -0 N ^ 

20 Rt 0 — 

M 1 O 

25 in welcher* 

der Substituent und n die oben fur die Formel (I) angegebene Bedeutung haben; 
R. entweder einen Rest M, oder einen der Reste R — (OCH 2 CH 2 ) n — darstelit, wobei die Reste R, und 
R— <OCH 2 CH 2 ) n — gleich oder verschieden sain konnen; 

M, ein Was serstoff atom oder ein Rest der zuvor fur M in der Formel (I) angegebenen Bedeutung ist. 
jo wobei die beiden Reste M, (wenn R, = M,) gleich oder voneinander verschieden sein konnen, 

2. Konzentrate nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft man ais Emulgiermittel Verbindungen 
der Formeln (i) und (II) einsetzt. in welchen: 

der Substituent R darstelit: einen geradkettigen Alkylrest mit 6 bis 20 Kohlenstorfatomen; einen 
35 Alkytcarbonylrest, der einen Alkylrest der gleichen . Gattung aufweist; einen Alkyi phenyl rest dessen 
Alkylrest eine geradkettige Struktur mit 6 bis 20 Kohlenstoffatomen hat, 
M (Formel I) ein Ammoniumrest oder ein Natriumatom ist 
Mi (Formel II) ein Wasserstoffatom, ein Ammoniumrest oder ein Netriumatom ist. 

3. Konzentrate nach einem der Anspruche 1 und 2. dadurch gekennzeichnet, daft das aktive Material 
40 gebildet Ist durch Kombination von: . llm 

— 70 bis 98 Gew.-% Fungizid(en), bestehend aus: Tetrachlorophenol und/oder Pentachlorpnenol,. 

— mit 30 bis 2 Gew.-% Insektizid(en), bestehend aus: Lindan und/oder Phosalon und/oder Sevin und/ 
oder Permethrin und/oder Fenvalerat 

4 Konzentrate nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daft das Losungsmittel 
45 oder die Losungsmittel des aktiven Materials aus der Gruppe stammen, bestehend aus: den flussigen 

aromatischen Kohlenwasserstoffen Oder Mischungen von aromatischen Kohlenwasserstoffen, die 
unmittelbar aus der Destination von Erddl stammen; einwertigen Alkoholen, Glykolen oder Polyoien oder 
ihren Alkanolathem; aliphatischen Ketonen; Estern; Amiden. 

5 Konzentrate nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet daft man Mischungen eines aromatischen 
so Kohlenwasserstoffs (oder einer Mischung aromatischer Kohlenwaserstoffe) mit einem einwertigen Akohol 

oder einem Glykol oder einem Keton odor einem Ester einsetzt. 

6 Konzentrate nach einem der Anspruche 1 bis 3 und 5, dadurch gekennzeichnet, daft das 
Losungsmilieu neben dem Emulgiermittel eine der im Anspruch 5 angegebenen 
L6sungsmittelmischungen und ein oder mehrere Fixiermittel enthalt 

55 7 Konzentrat nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daft das Losungsmilieu 
neben dem Emulgiermittel eines der im Anspruch 4 angegebenen Ldsungsmittel zusammen mit einer 
Mischung eines oder mehrerer Ole mit einem oder mehreren Fixiermitteln enthalt. 

8 Stabile Emuislonen, dadurch gekennzeichnet, daft sie hergestellt werden durch emfaches Verruhren 
von Mischungen von 1 Volumsteil eines Konzentrats nach einem der vorhergehenden Anspruche 1 bis 7 
60 mit 1 bis 10 Volumsteilen Wasser. ud-i* 
9. Verwendung der Emulsionen nach Anspruch 8 zum Schutzen von Holz gegen den Befall durch Ptlze 

und/oder holzzerstSrende Insekten. 
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Claims 

1. Water-em ulsifiable liquid concentrates which comprise: 

— a water-insoluble active substance representing 15 to 40% by weight of the concentrates, 

5 — and a liquid solvent medium consisting of at least one organic solvent for the active substance 
representing 30 to 75% by weight of the concentrates, an emulsifying agent representing 5 to 25% by 
weight of the concentrates and optionally at least one oil and/or at least one fixing agent representing Oto 
20% by weight of the concentrates, 
the said concentrates being characterised in that: 

to — the active substance consists of at least one fungicidal substance chosen from halogenated phenol 
derivatives which is optionally associated with at least one water-insoluble insecticidat substance, 

— and the emulsifying agent consists of at least one anionic surfactant belonging to the group 
consisting of: 

(a) sulphuric ester of formula: 



R — (0CH 2 CH 3 ) n — OS0 3 M (1) 



in which: 

— the substituent R denotes a saturated or unsaturated carbonaceous radical which may contain one 
20 or more hetero atoms and is aliphatic (linear or branched), alicyclic or aromatic in origin; 

— n denotes a number fixed at a value such that the HLB of the surfactant corresponds to a number 
ranging from 10 to 16; 

— M is a residue of inorganic or organic origin, chosen so that the surfactant may be soluble in the 
concentrate to be emulsified and in water, 

25 (b) and orthophosphoric esters of formula: 

R-KOCH 2 CH 2 ) n -0 



A, O-^P — O ' ' (ID 

^ 0 / 



in which: 

3S — the substftuent R and n have the meanings given above in formula (I); 

— R, denotes either an M, residue, or one of the radicals R— (0CH 2 CHJ n — , the radicals and 
R — (OCH^CHjJn — being capable of being identical or different; 

— is a hydrogen atom or a residue having the meaning given above for M in formula (I), the two 
residues (when R, = M T ) being capable of being identical or different 

4Q 2. Concentrates according to Claim 1, characterised in that use is made, as emulsifying agent, of 

compounds of formulae (I) and (II) in which: 

— the substituent R denotes: a linear alkyl radical containing from 6 to 20 carbon atoms; an 
alkylcarbonyl radical containing an alley* residue of the same kind; or an alkylphenyl radical in which the 
a Iky I residue has a linear structure containing from 6 to 20 carbon atoms, 

45 — M (formula I) is an ammonium residue or a sodium atom, 

— M, (formula II) is a hydrogen atom, an ammonium residue or a sodium atom, 

3. Concentrates according to either of Claims 1 and 2, characterised in that the active substance 
consists of the association of: 

— 70% to 98% by weight of fungicides) consisting of: tetrachtoro phenol and/or pentachlorophenol, 
50 — with 30% to 2% by weight of insecticide(8) consisting of: lindane and/or phosalone and/or sevin and/ 

or permethrin and/or fenvalerate. 

4. Concentrates according to any one of Claims 1 to 3, characterised in that the solvent or the solvents 
for the active substance is/are taken from the group consisting of: liquid aromatic hydrocarbons or 
mixtures of aromatic hydrocarbons derived directly from oil distillation, monoalcohols, glycols or polyols 

55 or their alkanol ethers, aliphatic ketones, esters and amides. 

5. Concentrates according to Claim 4, characterised in that use is made of mixtures of an aromatic 
hydrocarbon (or of a mixture of aromatic hydrocarbons) with a monoalcohol or a glycol or a ketone or an 
ester. 

6. Concentrates according to any one of Claims 1 to 3 and 5, characterised in that the solvent medium 
so contains, in addition to the emulsifying agent, one of the solvent mixtures referred to in Claim 5 and one or 

more fixing agents. 

7. Concentrates according to any one of Claims 1 to 4, characterised in that the solvent medium 
contains, in addition to the emulsifying agent one of the solvents referred to in Claim 4 in association with 
a mixture of one or more oils with one or more fixing agents. 
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8. Stable emulsions characterised in that they are prepared by simple stirring of the mixtures of 1 part 
by volume of a concentrate according to any one of the preceding Claims 1 to 7 with 1 to 10 parts by volume 
of water. 

9. Use of the emulsions according to Claim 8 to protect timber against attack by xvlophagous insects 
5 and/or fungi. 
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